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Composition oosmetique pour cheveux contenant un polymere pre- 
pare par polyoondensation d'un compose aoide oomme 1 'aoide adi- 
pique et d'une polyalooylene-polyamine oomme la diethylenetria- 
mine qu'on fait ensuite reagir aveo l'epichlorhydrine. 



Brevet FR 1 592 1dd ( HERCULE3) 
- page 1, lignes 32-43} page 2, lignes 10-22| page 3,ligne 



11 



Composition pour cise en pile des cheveux constitute par une 
solution aqueuse d'une substance resineuse soluble dans l'eau. 
La substance resineuse est un produit obtenu par la reaotion 
d une rtsine soluble dans l'eau et d'une substance soluble dans 
L * r 8lne P«* tine rlslne d'aminopolyamide et d'e- 
pichlorhydrine et peut 8tre aussi alcoylee par un agent alcoy- 
lant monofonctionnel. L'aminopolyamide est obtenu par polyoon- 
densation d'une polyalcoylenepolyamine et d'un aoide dicarboxy- 
lique. Une partie de la polyalcoylenepolyamine peut etre rempla- 
cee par une diamine. La proportion de substance resineuse dans 
la consposition est comprise sntre 0,5 et 10jt en 
poids et le pH de la composition e»it compri* entre 6 et 7 5 
environ. Des additifs nsuels peuvent aussi Stre ineorpores aux 
compositions. y 



Pern. FR 2 162 025 (L'QREAL) 

page 5, lignes 5-6 | page 5, ligne 16 jusqu'a U page 6,ligne 25 
lea exemplee 17 k 34| les revendi oat ions ° 
Composition oosmetique pour le traitement et le oonditionnement 
Jt, 1* ? eV ? '* " nUn * at *» polymere produit de condensation 
d'une diwine et i'un diaoide. Le polymere peut encore etre 

°? n ^ n8 f ? V *° V0xyit d'<thylene, l'oxyde de propylene, l'e- 
pichlorhydrine ou le glycidol. 
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— Dea observations nt ete presentees par le deposant 



La pre. invention est relative o one ^sitlon cosmetlque qui 
permet d'amellorer l'etat dee cheveux aln.l que 1'a.pect de la chevelure. 

On salt en effet que lee cheveux de nombreuses pcrsonnes, par suite 
de l'etat general ou des degradations consecutlves a 1'actlon d'agenr.s atmos- 
pherlquea ou a l'ectlon de traltements teis que decolorations, permanentes ou 
telntures, sont souvent dlff Idles a demeler et a colffer surtout en ce qui cor 
cerne les chevelures abondantes. Us sont generalement , et a dee degree divers, 
sees, ternes et reches ou manquent de "vlgueur" et de "nervosity'. 

On a essaye de llmlter ou de corrlger ces defauts en appllquant sur 
0 lea cheveux une composition de "condltlonnement du cheveu" destinee a ameliorer 
l'etat du cheveu humtde et du cheveu sec alnsl que les operations de pelgnage 

et de mlee en forme. 

On entend par "condltlonnement du cheveu" l'operatlon qui, tout en 
facllltant le demelage et le pelgnage des cheveux humldes, communique aux 
15 cheveux sees du "gonflant" et de 1 'elasticity ce qui assure un bon malntlen 
de 1. coiffure. Les agents assurant le "condltlonnement du cheveu" sont appele 
"condltlonneurs". 

On a deja utilise pour le condltlonnement des cheveux des polymeres 
synthetlques tels que les polyethylene Imlnes , les polyvlnylpyrldlnes . le 
20 polychlorure de p-vlnyl-benryl trlmethylammonlum, le polychlorure de dlallyl- 
dlmethylammonlum. Ces polymeres presented i ' Inconvenient de ne pas etre com- 
patibles avec les shampoolnga anlonlques. 

On a egalement utilise deja dans des compositions pour cheveux des 
polymeres poly.mlno-.mlde. (obtenu. par 1. polycondensatlon *'un aclde dlcar- 
25 boxyllque et d'une poly.lcoylene polyamlne) , des polymerec polyaminoureylene e. 
des polymeres alkylene polyamlnes modifies, en partlculler par 1 ' eplchlorhydr 
ne en des quantltes proches des proportions stoechlometrlques par rapport aux 
groupements amine d u p o I y a m 1 n o-a m 1 d e . L'addltlen de ces 
quantltes lmportantes d'eplchlorhydrlne a pour consequence la presence dsns i 
30 molecules du polymere reticule de groupements reactlfa. Ces polymeres compet- 
ent en effet des groupements alcoyl.nts susceptible- de reagir sur de, gro, 
pements nucleophllee tel. que les amines, les thiols, les sulfites, etc... A 
litre d'exemple de tel. groupements alcoyl.nts, on peut clter les cycles 
szttldlnlum. 

35 La premiere consequence de l'exl.tence de tel. groupement. rc.ctlf* 

est un manque de st.bilite de ces composes qui peuvent se dcgr.dcr lorsqu'l^ 
aont abandonnes en solution. 

P.r allleurs. 1 'existence de tels groupem nte slcoylants r nd ce. 
prodult. emlnemment suspect, pour 1 ur application sur la P e.u d* 1'hommc. 

UQ on a egal »ent recommsnde I 'utilisation comme "condlt lonn.ur p^r 
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cheveux" d^^lymere thermodurcissables h rii^^er par la chaleur. 

La presence invention a pour objet ^F M conditionneur pour cheveux" 
qui supprime ces inc nvenients, et qui est constitue par un polyamino-polyamide 
reticule ne presentant pas de groupements react if-s et stable chimiquement. 

5 La presence invention a aussi pour objet une composition de condi- 

tionnement pour cheveux, qui puisse etre appliquee a la temperature ordinaire 
et qui se presente sous la forme d'une composition prete a l'emploi. 

La presente invention a encore pour objet un "conditionneur pour 
cheveux" qui soit compatible avec les shampooings anioniques , tout en assurant 

10 un demeiage satisfaisant des cheveux humidea, et une bonne elasticity des che- 
veux sees, de facon a assurer un bon maintien de la coiffure. 

La presente invention a egalement pour objet une composition cosme- 
tique pour cheveux contenant au moins u- polymere reticule soluble dans l'eau, 
obtenu par reticulation d'un polyamino-polyamide (A) prepare par polycondensa- 

15 tlon d'un compose aclde sur une polyamine. Le compose acide est choisi parmi 
(i) lea acidea organiques dicarboxyliques , (ii) les aeidta aliphatiques mono- 
et dicarboxyliques a double liaison ethylenique, (iii) les esters des acides 
precites, de preference avec les alkanols inferieura ayant de 1 a 6 atomes de 
carbone, (iv) les melanges de ces composes. La polyamine est choisie parmi les 

20 polyalcoylene-polyamlnes bis primaires mono- ou dieecondaires. 0 a 40 moles % 
de cette polyamine peuvent etre remplacees par une amine bis prlmaire de prefe- 
rence l'ethylenedlamine ou par une amine bis-secondaire de preference la pipe- 
ratine et 0 a 20 moles 7. peuvent etre remplacees par 1 'hexamethylenediamine. La 
reticulation est realisee au moyen d'un agent reticulant (B) choisi parmi les 

25 eplhalohydrines, les diepoxydes, les dianhydrides, les anhydrides non satures, 

les derives bis insatures ; la reticulation est caracterisee par le fait qu'elie 
est realisee au moyen de 0,025 a 0,35 mole d'agent reticulant par groupement 
amine du polyamino-polyamide (A) et get.eralement de 0,025 a moins de 0,2 et 
en particulier de 0,025 a moins de 0,1 mole d'agent reticulant par groupement 

30 amine du polyamino-polyamide (A) ; 

Dans la composition eelon 1' invention le polymere reticule presente 
l'ensemble des caracterlstlques sulvantes : 

(1) il est parfaitement soluble dans l'eau a 107. sans formation de gel ; 

(2) la viscosite d'une solution a 1 /. dans l'eau a 25°C est superieure a 3 cen- 
35 tipoises et habituellement comprise entre 3 et 200 et plus specialement elle 

est egale ou superieure a 20 centipoises et inferieure a 50 centlpoises ; 

(3) il ne coraporte pas de groupement reactif et en particulier il n'a pas de 
propriete alcoylante et il est chimiquement stable. 

Les acides utilisables pour la preparati n des polyamin -p lyamldes 
40 (A) sont choisis parmi : 
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- les acldes organ^ues dirarboxy 1 Iqucs satur^s HyavJmte 6 & 10 • tone* de r*T 
bone, par exempir^^ acides ndlplquc, t r lm£ t hyl -2 , ^^ci ~2 »u 4il i iilqu* • it*., 
phtallques, leu acides aliphatiques mono- et dicarboxy 1 iqucs h double lUUor 
ethyienique, par exemple les acides acrylique, methacry iique , ltaconique. 
5 Parmi lea acldes prtferts figurcnt l'acide adipique et les composes 

d*addltion d'une alcoylfenediamlne avec des acides insaturGs te)s que de« 
acldes acrylique, methacryilque f ltaconique. 

L'acide adipique est par t 1 cu lifer erne nt pr£f€r£. 

On peut egalement utillser les esters des acides cl-dessus cites. 
10 II est egalement possible d 'utillser des melanges de deux ou plusieurs acides 
carboxyliques ou de leurs esters. 

Les polyamines ut ills ab les pour la preparation des poiyamiuo-polyami- 
des (A) sont cholsis parmi les polyalcoylfene-polyamines bis prima ires mono* 
ou disecondaires , par exemple la diethylfene triamlne, la dipropyl&ne triaraine, 
la triethylfcne tetramihe et leurs melanges. 

La polycondensation est rgalisde par des proc£d6s connus, par melan- 
ge des rlactlfs, puis chauffage entre 80° et 250"C, et de preference entre 100 
et 180°C pendant 16 8 heures selon les reactifs utilises. Aprfcs un chauffage 
h reflux total pendant 1/2 heure k 1 heure, on eiimine 1 'eau ou l'sicool forme 
20 au cours de la polycondensation, d'abord h pression ordinaire puis sous press!*., 
reduite. 

Les reactions ont lieu sous un courant d' azote pour eviter les colo- 
rations trop importantes et faclliter 1 'elimination des substances volatilos. 

En effectuant la reaction on utilise de preference une quantite d'a~ 
25 clde dicarboxylique et d 'amines en proportions equimoieculaires par rapport au> 
groupements amines primalres des poly-alcoylfene-polyamines. 

Selbn un mode de preparation preferd on effectue la polycondensation 
||* de la poiyalcoyiene-polyamine choisie de preference parmi la diethylfene trJa- 

mine, la triethylfene tetracaine, la dlpropyl&ne triamlne et leurs melanges, 
30 solr (i) sur un diacide carboxyllque de preference l'acide adipique ou son osier 
dimethyl ique , soit (ii) sur le produit intermediaire d'addition d'une moltfcul^ 
d'ethylfenedlamine et de deux molecules d'ester methylique d'un acide ethyienl- 
quement non sature tel que 1 'aery late, le metha cry late ou I'itnconetc de 
methyie. 

35 Les reactions d'addltlon de 1 1 ethy Ifenediamine sur les asters lnsalurr^ 

• ont teallsees par melange des reactlfs entre 5" et 80T M et les reaction* dc 
polycondensation par chauffage pendant 30 & 60 minutes h reflux, pulii avee 
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£1 iminatl^^^ 1 'alco 1 mdthyllque ft 120-15 ou de l'cau a HO-175°C, d'a- 
bord ft preaslon ordinaire puis sous un vide partiel de 15 mm de mercure. 

Les polyamlno-polyemidea (A) ainsl obtenues ont une vlscosltd dans 
l'eau h 107. et ft 25'C lnferleure a 3 centlpoises. 

La constitution des polyamlno-p lyamides preferds (A) peut etre 
representee par la formule gendrale (I) 

-£0C - R - CO - 7. J (J) 

ou R represents un radical bivalent qui derive de I'aclde utilise ou du pro- 
duit d'addition de l'acide avec l'amine bla-primalre ou bis-secondalre. 

Parmi les significations pref drees de R on peut citer les suivant s 



-<CH 2 ) 4 - 



15 - CH 2 - CH 2 - NH - CH 2 - CH 2 - NH - CH., - CH 2 - 

- CH - CH 2 - NH - CH 2 - CH 2 - NH - CH 2 - CH - 
CH 3 ' CH 3 

- CH - CH. / CH 2 " CH ~ 
I 1) - CHj - CH 2 - N 

20 CH, - C \ 



t 1 



-CH, 



Ces radtcaux dSrivent respectivement de l'acide t£r£phtalique , de 
l'acide adipique, du produit d 'addition de 1 '£thyUne diamine sur lea acides 
(|g| acrylique, m£thacrylique et itaconlque ou leura eaters. 

25 Zreprlaente : 

1) dana les proportion de 60 It 100 molea % f le radical 



- NH 



- (<CH 2 ) x - NH ^ (II) 
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ou x « 2 et n » 2 ou 3 ou bien 
x - 3 et n - 2 

ce radical dSrivant de la diSthylfene triamine, de la tri*thyUne tStramine ou 
de la dlpropyl&ne triamine ; 

2) dana lea proportion de 0 h 40 mole % le radical (II) ci-dessus, 
dana lequel x - 2 et n - 1 et qui derive de 1 ^thylfenediamine , ou le radical 

,N- d^rivant de la pip£ra«ine ; 
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• CH 2 - CH 2 - S - CH 2 - CH 2 - 



3) denotes proportions de 0 h 20 moles radical 
• NH - tCH 2 ) fi - d<§rivant de l'h xam^thy 1 enediaSTe . 

Les polyamino-p lyamides ainsi obtenus sont ensuite rdticulds par 
additi n d f un agent r£ticulant. On utilise comme agent r6ticulant un compost 

5 bifonctionnel choisi parmi (a) les Spinal hydrines, par exemple 1 ' £pichlorhydr I . 
ne ; (b) les dUpoxydes par exemple le diglycidyUther, ie N,N'-bis 6pr»xy 
propyl pipdrazine ; (c) les dianhydrides , par exemple le dianhydride de l'aci- 
de butane t^tracarboxyl ique , le dianhydride de I'acide pyromellitiq ue ; (d) les 
derives bis insatur^s, par exemple la divinylsulf one , le methylene bis acrylami- 

10 de. 

Un agent r£ticulant d 'utilisation avantageuse est 1 '^pichlorhydrine . 
D'autres agents r^ticulants prefers sont la divinylsulf one, le mSthyUne bis 
acrylamide, le diglycidyl£ther et la N,N'-bis e>oxy propyl pip^razine, 

Ces agents re'ticulants donnent naissance respectivement aux radicaux 

|15 suivants : 

- CH 2 - CHOH - CH 2 - 

if 

s 

II 

20 - CH 2 - CH 2 - CONH - CH 2 - NHCO - CH 2 - CH 2 - 

- CH 2 - CHOH - CH 2 - 0 - CH 2 - CHOH - CH 2 - 

- CH 2 - CHOH - CH 2 - l(~^N - CH 2 - CHOH - CH 2 - 

Les reactions de reticulation sont r6alis£es entre 20°C et 90 r C, a 
partir de solutions aqueuses de 20 a 307. de polyamino-polyamide auxquelles on 
|5 ajoute 1 'agent re*ticulant par tres petites fractions jusqu'a obtenir un accrois- 
sement important de la viscosite* mais sans toutefois atteindre le gel qui ne 
se solubiliserait plus dans l'eau. La concentration est alors rapidement ajus- 
t£e a 107. par addition d'eau et le milieu rdactionnel £ventuellement refroidi. 

Selon une caractSristique essentielle dc l'invention, on cmploie p.mr 
la reticulation des polyme res poly amino- poly amides de 0,02*3 u 0 .y. moled'agent r£t1n,- 
lant par groupement amine de polyamino-polyamide. Une catdgorle inldrcssant e cV 
ces polymeres rltlcuUs est obtenue en utiiisant de 0,025 a moins de 0,2 
mole d f agent r^ticulant par groupement amino du polyamino-polyamide. Une auLn 
cat^gorie avantageuse de polymeres veticuUa est obtenue en utiiisant de 0,0?:> 
35 a moins de 0,1 mole d'agent rdticulant par groupement amine du polyamino- 
polyamide. 

Lea proportions de r6ticulant a utiliscr, qui varient scion la nature 
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du polyaA.polyflmide cr du r*t iculant , ^fent fitre determines facilement 
en aJouta^Fl 'agent reUculant ddsir* h une^Rution aqueuae du polyamino-poly- ■ 
amide Jusqu'A ce que la viscoslte\ d 'une solution a 107. aolt, & 25°C, comprise 
entre 3 centlpolses et l'Stat de gel tout en conservant une solublllti parfalte 
dans l'eau. 

Le debasement des proportions de rStlculant ci-dessus indlqutes 
entralne la formation d'un gel non dlluable a 1'eau, par auite d'une ritlcu- 
latlon trop lmportante. En augmentant encore la quantity de rSticulant n 
obtlent A nouveau des polymerea qui sont solubles dans l'eau mals pre^sentent 
un caractfere evoiutif en fonction du temps et de la temperature. Ce caractfere 
evoiutif est dQ A la presence dans le polymfere r^tlcuU de substltuants r*ac- 
tlfs vla-A-vis de groupements nucldophiles. Quand on utilise comma agent rttl- 
culant 1 '^plchlorhydrlne en des quantity proches des proportions stoechiom«- 
triques, les substltuants rSactifs sont constltu^s prlnclpalement par des 
15 cycles azgtldlnlum 

© 

1 

20 OH 

Les polymeres r€ticul£s obtenus A partir de polyamlno-polyamldee 
connus dans la technique et ut Iliads dans des compositions pour les cheveux 
renferment des groupements r^actlfs et de ce fait se conaervent mal. 

Les poiymeres re*ticuUs selon la prdsente Invention se conservent 
blen et sont compatibles avec les tensio-actif s anionlquea tout en assurant 
un bon dlmtlage des cheveux humides. Cette compatibility avec lec tensio- 
actifs anioniques peut encore etre am61ior£e par alcoylatlon des groupements 
amines secondaires des polyamino-amides r*ticul£s, L 1 alcoylatlon augmente la 
solubility dans l'eau des polyaraino-amides rSticuUs, en presence de t nsio- 
30 actifs anioniques. 

On peut utiliser comroe agent alcoylant : 

1) un *poxyde, par exemple le glycidol, I'oxyde d'Sthylene, I'oxyde de propyl- 
ene ; 

2) up compost A double liaison *thyidnique, par exemple i ' aery lamlde , I'aclde 
Y> acrylique , 

1) l'actde chloractt iqu* 

** ' J?v nl|,anf sultone, par exemple la propane sultone ou la butane sultone. 

I 'al coy let ion des polyamino -amides r£ticul4s est r£alia£c en solution 
a<i<iru*r. * la concentration de 10 A 30Z, A ur.e temp#ratur comprise eiure 10 

Irtaux d'alcovlat ion pat rapport A la baslclt* total* c'est-A-dlre le 
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nocnbre de moles ^Aent alcoylent itxi par rapport ombre t tal de groupe- 
menta amine vari^W 0 h 807.. L'indice de basicit£ du polymfcre exprimS en meq/g 
indique le nombre total de mil IMquiva lent s d'az te basique par gramme. 

Lea polymfcres r6ticuUs aelor 1 'invention peuvent fitre utilie£a dans 
diff^rentes compositions cosm6tiques pour cheveux, p ur le traitement dea 
cheveux normaux et plus particuliferement dea cheveux sensibillsgs. lis peuvent 
auflfli fitre utilise* & dea concentrations de 0,1 h 57., de preference de 0,2 & 
2,57. et avantageuaement de 0,3 & 1,37. dans des compositions cosmetiques pour 
cheveux et plus particuli erement dans des compositions de shampooing, tel 
que shampooing anionique, catlonlque, non-ionique, amphotfere ou zwitter ionique , 
de shampooing colorant, de teinture, de gel coiffant, de lotion coif f ante, de 
lotion pour "brushing", de lotion de mise en plia, de lotion rlnc€e (rinse), de 
lotion renforgatrice de mise en plis non rincee, dans des compositions restruc- 
turantes, dans des compositions cosmetiques plus specif iques telles que lea 
compositions antipelliculaires , antis6borrh£iques. 

On entend par lotion rincee, une lotion qu'on applique aprfes le 
shampooing pour obtenir un effet de "conditionnement des cheveux" et que l'on 
rlnce aprfes un temps de pause. 

On entend par "lotion pour brushing" ou lotion de mise en forme, 
une lotion appllqule aprfes le shampooing et qui favorlse la mise en forme de 
la chevelure, cette mise en forme etant effectuee sur cheveux mouiliea & l'ai- 
de d'une brosse, pendant le s£chage des cheveux h l'aide d'un slcholr & main. 
Cette technique convient pour ies cheveux relativement courts. 

On entend par lotion renforqatrice de mise en plis non rincee, une 
lotion appliqu£e aprfcs shampooing et avant la mise en plis, qui n'est pas 
rincee et qui facillte la mise en plis et am£llore aa forme et sa duree. 

On entend par lotion restructurante unc lotion qui contlent des 
prodults renfor^ant la chatne keratinique des cheveux. A cette classe de 
prodults appartlennent les derives m6thylol£s tels que ceux decrits dans les 
brevets fran^ais N* 1.527.085 et 1.519.979 de la demanderesse. 

Ces agents restructuranta sont en general utilises en combinalson 
avec des composts catlonlques qui facilitent le demfilage des cheveux & I'etat 
humlde mals presentent 1 * inconvenient de donner aux cheveux un aspect poiaseux 
k I'etat sec. 

Les compositions cosmetiques pour cheveux contenant un polymfere 
reticule selon 1 'invention peuvent avoir un pH comprls entre 2 et 11 et de 
preference entre 3 et 8. 

Elles peuvent se presenter sous les dlverses formes habltuelles ,c 'est - 
i-dlre : solutions aqu uses ou hydro* I cool iques f gels, crfcnss, dispersions 
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u s us forme drosols. 

Elies peuvent contenir en plua du polymfcre rdtlcuid tous lea compo- 
eanta utilises riant lea compositions pour cheveux, notnmment dea agenta de 
aurface anionlquea, cationlques, amphotfcres, zwitterlonlques u non-ioniquce , 
aynergiateai atabilisanta , gpaisslssants, Smulsionnants , ad uciaaants, agenta 
de conservation, colorants, parfums, etc. Ces compositions peuvent 6galement 
comporter d'autres r£slnes cosmltiques, en particulier non-ioniques , catloni- 
ques ou anlonlques. 

L' association des conditionneurs de la prtsente invention avec lea 
agents de surface non-ioniques fournit des shampooings particulifcrement int6- 
ressants notamment pour le d^rafilage plus facile des cheveux. 

Parmi les polymfcres ou rSsines cosmdtiques pr£f£r6s pouvant fitre 
utilia£b en combinaison avec les poiymeres r6ticul6s on peut citer les 
copolymferea acide crotonique 10%-ac6tate de vinyle 90% d'un poids moldculaire 
de 10.000 k 70,000, le copolymfere vinylpyrrolidone (VP)-ac6tate de vinyle (AV) 
ayant un poids moUculaire de 30.000 & 360.000, le rapport VP:AV dtant compris 
entre 30:70 et 70:30, les copolymfcres de polyvinylpyrrolidone quaternaires 
ayant un poids raol^culaire de l'-ordre de 1.000.000, tel par exemple que le 
polymfere vendu sous la marque "GAFQUAT 755" par G A F Corporation, les polymfr- 
res cationiques resultant de la condensation de la pipdrazine ou de ses dlri- 
v£s (1) sui des composes bif onctionnels tels que des dihalogdnures d'alcoyles 
ou d'alcoyl-arylea , des bis-6poxydes , des £pihalohydrines , des d6riv£s bis 
insatur£s et/ou (2) sur une amine primaire dont les deux atomes d'hydrogfene 
peuvent fitre substitu^s et qui se comporte comme un compost bifonctionnel ; 
(3) & la fois sur une tpihaiohydrine et sur une amine hydroxylde telle que la 
diglycolamine, la 2 -amino 2 -methyl 1 , 3-propanediol ou sur un amino acide tel que 
le glycocolle. 

Parmi les agents de surface pouvant fitre utilises en combinaison avec 
lea polymferes rtticuUs on peut citer (a) les agents de surface anioniques 
tela que les aels alcalins ou rfalcanolamines des alcanes sulfonates, alcoyl 
sulfates et alcoyl£ther sulfates et leurs produits de condensation avec l'oxydc 
d'lthylfene par exemple le lauryl et le myriatyl dther sulfate de aodlum ou de 
trUthanolamlne, le semi -ester sulf osuccinate dlsodique d 'aicanolamides , 
(b) lea agents de surface non-ioniques tels que (i) les produits de condensa- 
tion d'un monoalcool, d'un a-diol ou d f un alkylphdnol avec ie giycidoi par 
exemple les composes de formuie R-CHOH-CH 2 -0-rCH 2 -CHOH-CH 2 -0? n H dans laqu lie 
R dltlgne un radical aliphatlque, cycloal Iphatique ou arylal iphat ique ayant de 
7 A 21 atomes de carbone t leura melanges, les chatnes llphatlquea pouvant 
comporter des group ments *ther f thiotfther et hydroxym*thyl6ne et I ^ n ^ 10 ; 
(11) les composts de formuie RO /CJLO (CH,om? II 
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done laquelle R gn* un radical aUyle, aikenyl alkylaryle et n 1.0 • 

(c) lea agents de surface catloniques tela que (I) lc chlorure dc dimethyl 
hydroxymethyl cetyl ammonium ou (11) le bromure de tetradecyl tr lmethylammonlt^m•. , 

(d) lea agents de surface, amphoterea tels que les derived carboxyllques de 
l'imldat le. 

Les compositions cosmetlque3 pour cheveux selon l 1 Invention devant 
etre appllqueea sur les cheveux senslbllises re.nferment avantageusement un 
electrolyte. La preaence de 1 'electrolyte dans la composition redult ou suppri- 
me la tendance qu'ont les cheveux senslbllises a fixer durablem-.nt lea pely- 
tnerea. On utilise comme electrolytes des sels alcallna ou alcallno-tervtux d'a- 
cides mlneraux ou organlquea, aolubles dans l'eau et de preference lea chloru- 
res et acetates de sodium, de potassium, d'ammonlum et de calcium. La quantity 
d'electrolyte n'eat pas critique. Elle eat de preference comprlae entre 0,01 a 
5% et avantageuaement de 0,4 a 3% du polds total de la compoaltlon. Le rapport 
Electrolyte :polymere est compris entre 0:1 et 1,5:1. 

Lea polymferes polyamlno-amldes (I) reticuUs avec les agents retlcu- 
lanta cl-dessus lndlques et alcoyles avec un agent alcoylant cholal parml 
I'acrylamlde et le glycidol sont des composes nouveaux. 

Lors de 1 'alcoylatlon d'un polym&re polyamlno-amlde rdtlculfi avec 
I'acrylamlde de formule CH 2 =CH-CONH 2 ce dftrnier se condense sur les groupe.menLt 
amine primaire et/ou secondalre en donnant des chatnes de formule 

-N-CH 2 -CH 2 -CONH 2 ; 
le glycidol dans les m6mes conditions conduit a des chotnea de formule 

-N-CH 2 -CHOH-CH 2 OH. 
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EXEM?LE 1 

PolycondcnsaWn dc l'acide adipique et de la dWhyiene trlamine. 

La constitution du polym&re obtenu peut 6tre caractdrlsde par le 
m tlf suivant : 

[OC - (CH 2 ) 4 - CONH - (CH 2 - CHj - NH> 2 j- 

A 619 g (6 moles) de diethylene triamlne, on ajoute, sous agitation 
et en atmosphere d'azote, en 15 minutes, 876 g (6 moles) d'acide adipique. On 
c'-.auffe ensuite le melange reactionnel a 145-150 e C, temperature a laquelle on 
note une condensation d'eau. On malntient au reflux pendant 45 minutes puis 
on elimine l'eau par distillation a presslon ordinaire pendant 2 heures, puis 
sous presaion redulte (15 mm de Hg) pendant 1 heure. La temperature de chauf- 
fage augmente progressivement Jusqu'i 170 e C. 

Le produit ainsi obtenu est could a chaud. II se prdsente, apres 
refroidlssement, sous la forme d'une rdsine dure et cassante. Elle est trans- 
W rarente de couleur Jaune-vert et se solubilise completement dans l'eau. 

EXEMPLE la 

Reticulation du polymere obtenu selon 1 'exemple I avec 1 'dpichlorhydrine. 

A 200 g de reslne, obtenue selon le procedd decrit dans l'exemple I, 
20 dissous dans 800 g d'eau, on ajoute, sous agitation, 9 e d 'dpichlorhydrine. 

On chauffe le melange Jusqu'a 90°C, puis on ajoute par tres petites fractions 
et a des intervalles de 5 a 10 minutes, 1,8 g d 'epichlorhydrine Jusqu'a l'ob- 
tention d'une viacosltd supdrieure & 50 centipoisea & 65°C. 

La solution est alors dilude immddiatement a une ccncentration de 107. 
25 d'extrait sec par addition de 1098 g d'eau. 

La viscositd apparente meeurd* aprfes 24 heurea et a 25°C eat de 31 
centipoises au gradient de vitesse de 26,3 sec" 1 

H La quantitd de rdticulent utilisde est de 11 moles d 'dpichlorhydrine 

pour 100 groupements d 'amine. 

30 EXEMPLE lb 

Rdticulation du polymere obtenu selon l'exemple I avec la mdthylene bis acry- 
1 amide . 

A 70 g de rdsine prdparde aelon le procdde ddcrit dans l'exemple I 
et dissous dans 280 g d'eau on ajoute, a la tempdrature ambiante et sous agi- 
35 tation, 7 g de mdthylene bis acrylamide, puis on chauffe le mdlange a 80-90°C. 
Aprea 1 heure de chauffage on observe un accroissement important de la viscosi- 
td. Le mdlange est alors dilud a 107. d'extrait sec par additior. de 413 g d'eau. 

On obtient une solution limpide ayant une vise sitd apparente de 32 
centipoises, mesurde apres 24 heures a 25 e C et nous un gradient de vitesse de 
40 26,3 sec _1 . 



Lfl qu^sMU r<5ticulant utills^e eat dAL2 , 1 moles de m^thylbne 
bis acrylamtde iJPlOO ^ioupements amine du poiyam^W polyamido . 



EXEMPLE Ic 

Reticulation du polyn^re obtenu a*lon 1'exempU I avec la N ,N ' -bis tpony 
5 propyl piodratlne. 

A 20 g de polymfcre prepare selon le procede dficrlt dana l 1 example I 
et diaaoua dans 80 g d'eau, on ajoute, h temperature ordinaire et sous agitation, 
1,50 g de HjN'-bis-epoxy propyl piperazme, pula on chauffe le melange k 70-80°C. 
Aprfes 15 minutes de chauffage on obtient un gel qu'on dilue lmm4diatement k 
10 107. d'extrait aec par addition de 113>5 g d'eau. 

On obtient une solution limpide ayant une viecoaite de 32 centipoi- 
aea mesutee aprfcs 24 heures k 25 rt C et sous un gradient de vltease de 26,3 
aec.* 1 . La quantity de retlculant utiiisde est de 7,3 moles de N.N'-bia- 
ipoxy propyl piperazine pour 100 groupementa amine du polyamino -polyamid . 
15 EXEMPLE Id 

Reticulation du polymfcre obtenu selon I'exemple I par la divinyl aulfone. 

A 20 g de polym&re prepare selon l*<*xemple I et disaous dans, 80 g 
d'eau on ajoute, goutte k gcutte, k temperature ambiante, jusqu'fc obtenir un 
debut de geiification, 1,7 g de divinyl sulfone. On dilue alora rapidement 

20 avec 100 ml d'eau. 

La viscosite apparente d'une solution k 107., mesuree aprfes 24 heures, 
& 25°C et au gradient de vitesse de 26,3 sec. * est de 27 centipolsea. 

La quantite de reticulant utilisee est de 13,9 moles de divinyl 
sulfone pour 100 groupements amine du polyamino-polyamide. 
25 EXEMPLE II 

Polycondensation de Taclde adipique et du melange diethylfene triamine-pipera- 
zine. 

La constitution du polymfcre prepare peut fitre representee par les 
deux motifs ci-apr*s repartis statistiquement dans les proportions de 2:1. 
30 -rOC - (CH 2 ) 4 - CONH - (CH 2 - CH 2 - NH) 2 JZ 



-0 




OC 

Le melange de 438 g (3 moles) d'acide adipique et de 86 g (1 mole) 
de piperazine est chauffe, a-us agitation, et en atmosphere d f azote pendant 
35 2 heures k 120-135 V C. On ajoute ensuite, k cette temperature et en l'espace 
de 90 minutes, 206 g (2 moles) de diethyUne triamine. On distille I'eau 
formee pendant 1 heure k 140-170° C k pression ordinaire, puis 1 heure k 170- 
175°C sous 15 mm de Hg. 

Le pr duit ainsi obtenu se preeente sous la forme d'une resine 
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dure, cas e, transparente et de couleur e vert. 

EX EMPIE lie 

Reticulation du polymfcre obtenu selon I'exemple II avec de 1 'epichlorhydrine. 

A 200 g de r6sine, obtenue selon I'exemple II et diasoute dans 800 g 
5 d'eau, on ajoute, sous agitatl n, 9 g d'epichlorhydrlne k temperature ordinai- 
re. On chauffe ensuite le melange k 90°C et on ajoute encore 1,1 g d'epichlo- 
rhydrine par petites fractions i 5 ou 10 minutes d'intervalle , jusqu'fc 
obtenir une viscosite de 50 centipoites. 

La solution est alors rapidement dilute avec 1091 g d'eau pour 
10 obtenir une concentration de 10%, 

La solution ainsi obtenue est limpide et sa viscosity, masurfie 
aprfcs 24 heures k 25°C, et au gradient de vitease de 26,3 sec" 1 est de 52 
centipoises. 

La quantity de reticulant utilisee est de 13,2 moles d'epichlorhydri- 
|||| 15 ne pour 100 groupeuvents amine du polyamino-polyamide. 

EXEMPLE III 

Polycondensation de l'acide adipique et de la triethyl^ne. tetramine. 

La constitution du polymfcre prepare dans cet exemple peut fitre 
representee par le motif : 

2° -[ OC - (CH ; ) 4 - CONH - (CH 2 - CH 2 - NH> 3 J 

A 292 g ( 2 moles) de triethylfcne tetramine, on ajoute, sous 
atmosphere d f azote, en I'espace de 20 minutes, 292 g (? moles) d'acide adipi- 
que, par petites fractions et sous agitation. On chauffe ensuite le melange 
25 au reflux total k 145°C pendant 1 heure. On eiimine l'eau formee par distil- 
lation k la pression ordinaire pendant 3 heures et sous pression reduite de 
15 mm de mercure pendant 1 heure en eievant progressivement la temperature 
w Jusqu'i 170-175 °C. 

On obtient ainsi une resine transparente de couleur Jaune,dont une solv 
30 tion * 10% presente une viscosite, k 25*C, inferieure k 2 centipoises. 

EXEMPLE Ilia 

Reticulation du polymfere obtenu selon I'exemple III avec 1 'epichlorhydrine. 

A 200 g de solution aqueuse k 207. de polymfcre obtenu auivant le 
procede decrit dans Texemple III, on ajoute, rapidement et sous agitati n, 
35 1,8 g d'epichlorhydrlne et on chauffe le melange & 90-95 °C pendant 30 minutes. 
On ajoute ensuite, k la mtme temperature, trfes lentement, 0,4 g d'epichlorhy- 
drine Jusqu'fc l'obtention d'une viscosite superieure k 50 centipoises, mesur6e 
k 65*C. 

La solution est alors diluee immediateraent k une concentratl n de 
40 10% d'extrait sec, par addition de 220 g d'eau. La solution obtenue est limpide. 
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Sa viscosity a 2 t au gradl nt de vitesse de 26^^ec~ est de 24 centt- 
poi ses . 

La quantity totalc d ' epichlorhydr ine ajoutee est de 0,0242 mole, 
ce qui correspond h 7,8 moles de reticulant pour 100 groupements amine du 
polyamino-polyamide . 

EXEMPLE Il-Ib 

?. *r< culation du polymfcre obtenu selon 1 'example III avec le methylene -bis - 
acvylamide. 

A 100 g de solution aqueuse h 20% de polym£re, obtenu suivant le 
proc€d6 decrit dans l'exemple III, on ajoute 0.8 g de methylfene-bis-acrylamide , 
puis on chauffe le melange & 70-80°C pendant 25 minutes. On obtient alors un 
gel mou que l'on dilue immediatement & une concentration de 10% d'extrait sec, 
par addition de 108 g d'eau. La solution obtenue est limpide. Sa viscosity, 
mesur^e aprfes 24 heures h 25°C et au gradient de vitesse de 26,3 sec" 1 est d 
43 centipoises. 

La quantity de mgthylfene-bis-acrylamide ajoutee equivaut d 3,4 moles 
de reticulant pour 100 groupements amine du polyamino-polyamide. 

EXEMPLE IV 

Poly condensation du produit de reaction de 2 moles d'itaconate de methyle et 
de 1 mole d 1 dthylfcnediamine avec la diethylfcne triamine. 

La constitution du polymfcre prepare dans cet exemple peut 6tre re- 
present* par le motif : 




Premier stade 

A 620 g (3,9 moles) d'itaconate de methyle, on ajoute, en l'espace 
d'une heure, sous agitation et en atmosphere d'azote, 118 g (1,95 mole) 
d'ethylfcne diamine en maintenant la temperature h 30"C. 

^prfcs une nuit, h la temperature ambiante, on chauffe h 80°C, pour 
eilminer le methanol, d'abord h pression ordinaire, puis 60us pression teduite 
de 15 mm de Hg. On note alors 1 'apparition d'un precipite. On reprend le 
melange reactlonnel avec 500 ml de benzene et on dlstille l'szeotrope methanol - 
benz&ne. 

On concentre et on reprend le r^sidu avec de 1 'acetone. On obtient 
ainsi, avec un rendement de 82% le N ,N 1 -ethylene -bis -/a-carboxylate de methyle 
2- pyrrol ldonc* sous forme de poudre blanche ayant un point de fusion de 141- 
142°C et un indice de sap nification de 6,35 mill! equivalent /gramme. 
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Deuxifeme st^^ 

A 198 g (0,63 mole) de diester ainsi obtenu, on ajoute, ft temperature 
ambiante, 65,5 g (0,63 mole) de diethyl&ne trtamine et on distille le methanol 
forme par chauffage ft 120-130*C, d'ab rd ft pression ordinaire pendant 90 minu- 
tes;- puis sous pression reduite de 15 mm de Hg pendant 30 minutes. 

On obtient ainsi une resine transparente , dure et cassante de 
couleur jaune-vert, parfaitement soluble dans l'eau. 

EXEMPLE IVa 

Reticulation du polymftre obtenu selon l'exemple IV avec de 1 'epichlorhydrine. 

A 200 g de resine dissous dans 800 g d'eau, on ajoute, sous agita- 
tion, 13 g d'epichlorhydrine ft la temperature ambiante. On chauffe le melange 
ft 90°C et on ajoute encore, par petites fractions , ft 5 ou 10 minutes d 1 inter- 
vene, 2 g d'epichlorhydrine, jusqu'ft I'obtention d'un debut de geiif ication. 
On diiue alors rapidement avec 1135 g d'eau froide pour ramener la soluti n 
ft 107, d'extrait sec. 

On obtient ainsi une solution limpide t dont la viscosity, mesurle 
aprfcs 24 heures ft 25*C et au gradient de vitesse de 26,3 sec" 1 est de 49 cen- 
tipolses. 

La quant ite d ' epichlorhydrine utilisee correspond ft .22' moles pour 
100 groupements amine du polyamino-polyamide . 

EXEMPLE IVb 

Reticulation du polymftre obtenu selon l ! exeraple IV avec le methylftne-bis- 
acrylamide. 

A 50 g de polymftre obtenu dans l'exemple IV et dissous dans 200 g 
d'eau, on ajoute, ft la temperature ambiante et sous agitation, 1,5 g de 
methylfene-bis-acrylamide, puis on chauffe le melange ft 85-90°C. On ajoute en- 
suite, progressivement le reticulant jusqu'ft obtenir une viscosite superieurt \ 
ft 50 centipoises ft 65°C. On rarofcne alors la concentration du melange ft 10% 
d'extrait sec, par addition de 285 g d'eau. 

On obtient une solution limpide, ayant une viscosite de 54 centi- 
poises ft 25°C et au gradient de vitesse de 26,3 sec* 1 . 

La quantlte de methyifcne-bis -aery lamide ajout£e est de 3,9 g et elle 
correspond ft 16 moles pour 100 groupements amine du polyamino-poiyamide . 

EXEMPLE V 

Polycondensat ion d'un melange de 2 moles d'acrylate de methyle et de 1 mole 
d'ethylfrnediamine avec la diethylfene triaraine. 

La constitution du polymfere prepare dans cet exemple peut ttre 
r pres ntee par le motif : 

— [^C-CH 2 -CH 2 -SH-CH 2 -^ 
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A 240^^4 moles) d 1 ethylfcnndiamlne , on^^ute , en l'espace de 2 
heures, a une temperature -comprise entre 10*C et 20°C, sous agitation et en , 
atmosphere d'arote, 689 g (8 raolea) d'acrylate de methyle. Apres I heure 
d 'agitation a la temperature ambiante, on ajoute 413 g Umoles) de dietfliylene- 
triamlne. On diatille ensuite le methanol form* par chauffage a 120-140*C pen- 
dant 2 heurea ft la preaalon ordinaire et pendant 2 heurea sous une preaaion 

redulte de 15 mm de Hg. 

On obtient ainal une realne tran8H* e n" de couieur Jaune-orange, 
qui en aolution a 107. d'extrait sec, preaente une viacoaitd Infirleure a 2 
centipoiaea. 

EXEMPLE Va 

Reticulation du polymfcre obtenu selon l'exemple V avec 1 'epichlorhydrine. 

A 200 g de polymfcre, obtenu auivant le procddd de l'exemple V, 
dlasous dana 800 g d'eau, on ajoute, sous agitation, a temperature ambiante, 
45 g d'eplchlorhydrine. On chauffe progressivement Jusqu'ft 90°C, puis on 
ajoute, par petitea fractiona, a 5 ou 10 minutes d'lntervalle, 11 g d'epl- 
chlorhydrine Jusqu'a 1 'apparition d'un debut de g«lif ication. On dllue al ra 
rapidement la concentration a 10% d'extrait aec, par addition de 1504 g 
d'eau froide. 

) On obtient ainsi une aolution limpide ayant une vlscoslte de 

25 centipoises, meauree apres 24 heurea a 25°C et au gradient de viteaae de 
26,3 aec" 1 . 

EXEMPLE VI 

Polycondensation d'un melange de 2 moles de methacrylate de methyle et de 
5 1 mole d' dthyUne diamine avec la dldthylene triamlne. 

La constitution du polyra&re prepare dana cet exemple peut «tre 

representee par le motif : _ 
-[oC-CH - CH 2 - NH - CH 2 - CH 2 - NH - CH 2 -CH-CONH-(CH 2 -CH 2 -NI^ 

ch 3 ca 3 

30 

A 180 g (3 moles) d'ethylfen* diamine, on ajoute, ft la temperature 
ambiante, 600 g de methacrylate de methyle (6 molea). On abandonne le melange 
pendant 3 Jours, puis on chauffe ft BO'C pendant 3 heurea. On ajoute ensulte 
309 R de diethylen* triamlne (3 moles) et on chauffe ft 120-125*C pendant 
35 U hcurcs ft la p r os n Imordlnalre et pendant 90 minutes sous une presslon 
redulte de 15 mm de Hg. Le polycondensat alnsl obtenu se presente sous la 
forme d'une reslne de couieur vert -bronze. 

EXEMPLE Vis 

Petlculstl n du polynrtre obtenu selon l'exemple VI avec le Ethylene -bls- 
UO acrylamld . 



ft de polymfcre prepare suivant i^pi 
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A 8576 g <* e polymfcre prepare auivant r^procfidfi dficrlt dans l'exem- 
ple VI et dissous dans 338,4 g d'eau, on ajoute, ft la temperature ambiante at 
aoua agitation, 27,3 g de mdthylfcne-bis-cry lamide ,■ Le mllange eat ensuite 
chauffe ft 85-90°C pendant 15 minutes. On obtient alors un gel qui eat dilu6 
immediatement ft une concentration de 107. d'extrait aec, par addition de 669 g 
d'eau, On obtient une solution limpide ayant, ft 25 °C et au gradient de vitesse 
de 26,3 sec , une viscosity de 53 centipoises. 

La quantity de r£ticulant ajoute correspond ft 21,4 moles pour 100 
groupements amine du polyamino-polyamide. 

EXEMPLE VII 

Alcoylatlon ft la propane sultone du polymfere reticule selon l'exemple la : 

A 3000 g de solution aqueuse ft 10% de polyaminoamide reticule et prepare selon 
l'exemple la et ayant un indice de basicite. 0,45 meq/g (1 g de polymfere ren- 
ferme 0,45 . 10 ~3 groupement amines) , on ajoute eous agitation et atmos- 
phere d'azote, 113,5g (0,93 mole) de propane sultone. On chauffe ensuite la mass^ 

reactionnelle ft 60°C, pendant 4 heures. On dilue avec 1020 g d'eau pour ramener 

la concentration ft 107. d ! extrait aec. La solution ainsi obtenue est de coul ur 

Jaune, et prGaente ft 25°C une viscosity de 12,6 cpa. 

EXEMPLE VIII 

Alcoylation au chloracetate de soude du polvmfere reticule selon l'exemple la : 
A 2000 g de solution obtenue selon l'exemple la, on ajoute sous agitation et ft 
temperature ambiante 70 g (0,6 mole) de chloracetate de soude, et on chauffe en- 
suite la masse reactionnelle ft 90°C, pendant 10 heures. On ajoute ensuite 270 g 
d'eau pour ramener la concentration ft 107. d'extrait tec. On obtient ainsi une 
solution limpide, de couleur jaune paille et dont la viscosite I 25*C est de 21cpi:. 

EXEMPLE IX 

Alcoylatlon au glycldol du polymfere reticule selon l'exemple la ; 
A 1000 g de solution ft 10% de polymfexe cationique prepare selon l'exemple la on 
ajoute en deux heures, eous agitation et ft temperature ambiante, 27 g (0,36 mo- 
le) de glycidol. L'agltatlon eat maintenue pendant 5 heures et on dilue ensuite 
avec 265 g d'eau pour ramener la concentration ft 107. d'extrait sec. On obtient 
ainsi une solution limpide, legferement colorSe, et dont la viscosity mesuree ft 
25*C, est de 13,8 cps. 

EXEMPLE X 

Alcoylatlon ft I'acrylamlde du polymfere rfticulg selon l'exemple la : 
A 1000 g de solution aqueuse ft 107. de polyamlno amide prepare suivant l'exemple 
la, on ajoute ft temperature ambient*, en presence d'une trace de nitrite de 
sodium, 20 g (0,28 mole) d 'aery lamide . Le milieu rlactionnel est ensuite chauff* 
10 h ures, ft 60*C. Par addition de 180 g d'eau, n btient une s lution limpide 
d polymtre ft 10% de matiftre active et de viscosite egale ft 11,2 cps ft 25*C. 
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EX EMPLES D' A P P L T I 0 N 

EXEMPLE A 1 

Shampooing fifiionique 

- Laurylsulf ate de trifcthanolamine ^ g 

- Di6thanolamides d'acides gras de coprah 3 g 

- Polymfeie prepare, selon I'exemple la 1>5 g 

- Eau q.s.p 100 * 

pH = 7 

On applique environ 10 cm 3 de cette solution sur une chevelure 
prSalablement mouilUe. On masse Ugfcrement. On rince a i'eau et on effectue 
une deuxifcme application. On masse €nergiquement pour obtenir une mousse 
abondante, on laisse pauser une minute pcur assurer la fixation du polymere 
sur les cheveux puis on rince. 

On constate une grande facility de dSmfilage des cbeveux mouilUs 
(le peigne glisse facilement dans les cbeveux), le cheveu est tres doux, 
souple, malleable, la mise en plis se monte avec une grande facility. Aprfes 
selchage et lcrs du coif f age des cbeveux sees, on constate ggalement une 
facility de d€m4lage. Les cbeveux sont nerveux et disciplines. 

EXEMPLE A 2 

Shampooing anionique 

- Semi-ester sul f ©succinate 'Usodique d ! alcanolamide modified. 15 g 
(commercialism sous la marque "Monomate DHL 50" 

- LaurylSther sulfate de sodium condense avec 2, 2 moles 

d'oxyde d'6thylene 15 6 

- Polymfcre prepare: selon I'exemple la 1 8 

- Eau q.s.p.. 100 8 

pH ■ 7,8 

EXEMPLE A 3 

Shampooing anlonique 

- Lauryl£ther sulfate de sodium condense avec 2,2 moles d'oxyde 
d'^thylfene 12 S 

- Di£thanolamide* d'acides gras de coprah ^ & 

- Poiymfcre selon l'exemple Va l » 5 8 

- Copolymfcres de polyvinylpyrrolidone quaternaires ayant un 
poids moUculaire de l'ordre de 1.000.000, commercialism 

sous la marque "GAFQUAT 7 55" par General \niiine and Film CoTp. 0,3 * 

- Eau q.s.p 100 * 

pH » 7,5 
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EX EMPLE A 4 

Shamp^ing nnioniqur 

- Mvristy] 6thrr sulfAtc df> sndium condensd avec 2, 5 moles 

dVxyd? d'tfthyUne 5 g 

- Lauryl 6th* r sulfate do sodium condensfi avec 2,2 moles 

r > d'cxyd* d 6thyl*ne 1 g 

» ••••• 5 

Polymfcre ?*lon l'^xemple IVa 1 g 

- Eau q.s.p <## l00 g 

pH * 8 

EXEMPLE A 5 

10 Shampooing anirniqu* 

- Lautyl sulfate d* tr igthanolamine 10 g 

- Mcinr6thanolamidp*d*acid*»8 gra« de coprah i|5 g 

- Hydtclysat de ptottfin*s dtfrivSs du collagfene & 80 % de 
matlfcr*s actives , commercialism, sous la marque "HYDROPO 220 M 

par STEPAN Chemicals 5 g 

15 - Polymfcre selon l'txemplt Ha 2 g 

. Eau q.s.p m ^ 100 g 

pH » 4 

L'acticn des shampooings A 2 & A 4 est simllaire & celle du 
shampooing A 1. Le shampooing A 5 am£llore en outre i'itat des cheveux abimds 
20 «n donnant plus de resistance aux fibres eu plus de dureti aux cheveux. 

EXEMPLE A 6 

Shampooing ncn-ioniqu" 

R-CTOH-CH 2 -0-£"CH 2 -CHOH-CH 2 -0^ 3 H 14 g 

R - melange de radiraux ncnyle dodgcyle 
25 - Polymfcre *eion l'exempl* la 2,5 g 

- Acide lactiqu* q.s.p pH = 5 £ 

- Eau q.s.p 100 g 

EXEMPLE A 7 

Shampooing nrn-lcniqu* 
30 R-CHON CH 2 0-£ Ciy CHOH-CH 2 -OjL j j H A - .u<m>.U A dodtayU 12 g 

- Chlorure d* dimethyl hydrcxy *6thyl c6tyl ammonium 1,5 g 

- Pclymfcie pr£par£ selcn I'exemple la 1,5 g 

- Copolymer** de polyvinylpyrrolidone quaternalres ayant un 0 2 g 
pcids moUculairt de 1 *r«dr* d* 1.000.000 conroercialisSs 

sous la marque "CAFQUAT 755 M par GENERAL ANILIN and FILM Corp. 
35 - Acide laccique q.*.p. ... pH 3 
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S EXEMPLE A 8 
„ .2 

R-CHOH-CH^O ^CH -CHOH-C^-O J- 3>5 H • 5 g 

R = melange de radicaux nonyle a dod£cyie 

- Chlorure de dimethyl hydroxy6thyl cdtyl ammonium 1 g 

" C 12 H 25 ° -C CH 2 -f H -° ^4 H 58 

Ch 2 oh 

- Polymfcre de l'exemple Va 3 g 

- Acide lactique q.s.p.... pH 5 

- Eau q.e.p . 100 * 

EXEMPLE A 9 

Shampooing non-ionique 

- Alccol lauriquc oxy6thyl<5n6 avec 12 moles d'oxyde d'dthylfcne 7 g 

- D16thanolamlde laurlque 3 g 

- Poiymfcre euivant l'exemple la 0,5 g 

- Polym&re euivant l'exemple 11a 0,8 g 

- Acide lactique q.a.p. . . . pH 4,5 

-Eau q.a.p 100 g 

. EXEMPLE A 10 

Shampooing non-ionique 

- Alcool laurlque oxy6thyl£nfi avec 12 moles d'oxyde d'Sthylfene 6 g 

- C l2 H 25 0 - TCH 2 - CH - 0^ H * g 

CH 2 0H . " 

- Di£thanolamide laurlque 1>5 g 

- Polymfere selon l'exemple IV a 2 g 

- Acide lactique q.s.p. pH 3 

- Eau q.s.p 100 8 



Les shampooings non-ioniques dee exemples A6 - A 10 a'appliquent 
comme les shampooings anioniques des exemple9 Al - A5. On conetate une trfea 
grande facility de d£m*lage des cheveux mouillSs et des cheveux sees. Le 
dtefilage est excellent et les cheveux conservent de la souplesse et une grande 
16gferet£. La chevelure a du volume et la mlse en plis se monte facllement 

EXEMPLE A 11 

Renfor^ateur de mlse en plis. 

On prepare la lotion sulvante :. 

- Copolymfere acetate de vlnyle/acide crot nlque 90/10 

P.M. (poids moUculaire) - 10.$00 2,5 g 

- Polymfcre selon l'exemple la 0,3 g 

- 2-amino 2-m£thyl propane lrli-dlol. q.s.p. pH 7 
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- Ethnnol .p. 50" 

- Col0 " nt . 0,01 8 

" Par£uW 0,2 g 

" Eau "- 8 -P • 100 ml 

EXEMPLE A 12 
Renforcateur de mlse en pile pour cheveux gras 
On prepare la lotion suivante : 

- Polymere selon l'exemple la 0 3 g 

- Copolymere acetate de vinyl/acide crotonlque 90/10 

P.M. - 50.000 0 . 

z »5 g 

- Copolymere polyvinylpyrrolidone/acetate de vinyle 60/40 0 5b 
ayant une viscosite de 3,3 cps (mesuree & 25°C en solution'*' ' 

i 5 7. dans 1' ethanol) 

- 2 -amino 2-methyl propane 1 ,3 -diol q.s.p. pH 7 

- Ethanol .. .q.s.p. 50° 

- Colorant * . 

0,0 1 g 

- Parfum , ^ „ 

• • 0,2 g 

- S-carboxymethylcyst4ine (antiseborrhelque) 0>7 g 

" Bau q ' 8 - p : 100' ml 

Les lotions des exemples All et A12 s'appliquent sur cheveux 
mouilles et essores apres shampooing et avant enroulage de la mlse en plis. 

On constate sur chevcax mouilles une facility de demelage. Apres 
enroulage de la mlse en plis, on constate que les cheveux sent plus nerveux, 
plus doux et legerement plus brillants. La tenue de la mlse en plis est 
conslderablement prolongle. 

EXEMPLE A 13 
Lotion pour "brushing" (mlse en forme) 

On prepare la lotion suivante : 

- Polymfcre selon l'exemple la ... A e 

0,5 g 

- Ethanol q.s.p 50° 

- Colorant ^ _ 

0,01 g 

- Parfum 

0,2 g 

" EaU q - S - p 100 ml 

On applique cette lotion sur cheveux mouilUs et essorgs apres 

shampooing. On met en forme la chevelure « i'aide d'une brosse tout en 

sechant les cheveux a l'aide d'un sechoir a main. 

On constate un tree bon passage de la brosse et une tenue prolong* 

de la c iffure. On constate egalement que les cheveux s nt plus brillants et 

plus doux. 
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EXEMPLE A U 

Rinse (loticn TThc6e) pour cheveux fine ct m us. 
On prepare la lotion suivante : 

- Alcool c6tyl/stGarylique 30/70 7. oxy£thyl6n£ & 33 % 

commercialism 8 ue la marque "Clre de Slpol AO 91 par S1KN0VA... 1,5 g 

- Chlorure de dimethyl distSarylammonium, commercialism aous 

la marque "ARQUAC 2HT 75" par ARMOUR 1,5 g 

- R-CHOH-CHj-O- iCHj -CH0H-CH 2 -O7/- j j H I g 

R - melange de.nunyle ft dod^cyle 

- Polymfere scion l'exemple Ila 2 g 

- Copolymer es de polyvinylpyrrolidone quaternalres ayant un 
polds mol£culaire de i'ordre de 1.000.000 commercialisms 
sous la marque "GAFQUAT 755" par GENERAL ANIL IN and 

FILM Corp 0,5 g 

- Hydroxy^thylcelluloee 0 f 9 g 

- Aclde oalgique q.a.p. . . pH 8 

- Eau q.a.p 100 g 

On applique cette lotion sur cheveux mouillfis et essor£s apr&s 
shampooing, on laisse pauser 5 minutes, puis on rince. 

On constate un trfes bon d&nfilage des cheveux mouill€s. Aprfcs mise 
en plls et sSchage, les cheveux sont nerveux, faciles & coiffer et brillanta. 

EXEMPLE A 15 

Lotion coiffante 

On prepare la lotion suivante : 

- Polynfere selon l'exemple Va 0,5 g 

- Huile de silicone 0,1 g 

- Hydroxydthylcellulose 0,2 g 

- Ethanol 50 ml 

- Parfum 0,2 g 

- Eau q, s.p 100 ml 

Cette lotion pour hommes est appliqule sur cheveux moulllls. 
Les cheveux sont coiffgs puis s£ch6s. On constate que les cheveux sont 
nerveux, l£g£rement durcis et se maintiennent parfaltement en place. 

EXEMPLE A 16 

Gel colffant 

- Polymfere selon l'exemple la 1 g 

- Hydrcxylthylcellulose 2 g 

• Huile de silicone 0,5 g 

- Ethanol 40 mi 

- Parfum 0,02 g 

- Eau q.s.p 100 g 

Une petite quantity de ce g 1, appliquge sur des cheveux sees, 
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n maintien de la coiffure tout CT»toi 



assure un con matntlen de la coiffure tout elWLuiuwuni quant du brillant 
aux cheveux. 

EXEMPLE A 17 
Lotion structurante sans rinsage. 
- Dimethyl ol Sthylfene thiourSe de formule : 



/* 0,5 g 



CH 2 -N 



N:h 2 oh 



- Polymfere selon l'exemple la 0,5 g 

- Acide phosphorique q.s.p... pH 3 

- Eau q.s;p 100 ml 

On applique cette lotion sur cheveux lav£s et essorls aprfes m 
shampooing et avant mise en plis. On constate qu'i l'Stat mouilU lea ™ 
cheveux se d&neient facilement et qu'ils ont un toucher soyeux. 

Apres mise en plis et sgchage, les cheveux sont brillanta et 
nerveux, ils ont du corps et du volume et leur toucher est doux. 

EXEMPLE A 18 

On obtient un r£sultat similaire en remplagant le polyn&re pr6par£ 
selon l'exemple la par le polymfcre prdpard selon l'exemple Ha. 

EXEMPLE A 19 
Lotion structurante, appliquge avec rinsage. 

- DimSthylol SthyUne thiour^e de formule 
/CH 2 0H 



CH,- K 

I 8 



2 ^CS 



H - l/ 

^CH 2 0H 

- Polymfcre selon l'exemple la 1 g 

- Acide phosphorique q.s.p... pH 3 

- Eau q.s.p . 100 ml 

On applique cette lotion sur des cheveux mouillSe et propres. 
On lalsse pauser 10 minutes puis on rlnce. 

Les cheveux ont un toucher doux et se d&ntlent facilement. 

Aprfcs mise en plis et slchage, le pelgne passe facilement dans 
1^9 cheveux qui sont brlllants, nerveux et ont du volume, 

EXEMPLE A 20 

En remplat*nt t dans la lotion cl-detsus, le p lymtre selon 
1'extmple la par le poiym6re selon l'exemple Ha, on obtient un rtsultat 
^gslem^nt bon. 
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EXEMPLES A21 - A 22 

Lotion de mine en pits pour cheveux senslblllsgs. 
A 21 On prepare une solution aqueuse a 1 7. de matlere active du compost 

prdpard dans l'exemple Id, et 0,5 7. NaCl, ajust^e avec l'aclde cltrlque a pH 7. 

On applique sur cheveux d£color£s. On fait la mise en plla et l'on 

afeche . 

Les cheveux sont durcis et nerveux . le toucher eet soyeux et'le 
d^mClage facile 

A 22 On prepare une solution aqueuse h 1 7. de matlfere active du compost 

pr6par£ dans l'exemple Ic, et 1,5 7. NH^Cl, ajustde h pH 5 avec de l'aclde lactique. 

On applique sur cheveux d£color6s. On fait la mise en pile et 
l'on seche. Lea cheveux sont durcis, lis sont £lastlques et brillants, Le 
toucher est soyeux et le d£neiage facile. 

EXEMPLE A 23 

Lotion traitante appliqu£e avec rinqage. 

On applique sur cheveux moulll6s et propres 25 ml de la solution 

sulvante : 

- Polym&re selon l'exemple lb 1,5 g 

- Acide cltrlque q.s.p. pH 5 

- Eau q.s.p 100 g 

On laisse pauser 5 minutes et l'on rince. Les cheveux ont un 
toucher doux et se ddmGlent facllement. On fait la mise en plls et l'on 
seche. Les cheveux sees se ddmGlent facllement. lis sont brillants. et 

nerveux 

EXEMPLE A 24 

On obtlent le merae r£sultat en remplaqant 1,5 g de polym&re 
selon l'exemple lb par 1 g de polymere selon l'exemple Ilia. 

EXEMPLE A 25 
Lotion structurante appliqude sans rlnqage. 

- Dlm6thylol6thyl6ne thlouree de formule 

.CILOH 

Cll - N 
* ^CS 

1 / 

CI! - N 

1 ^CH 2 OH 0,6 g 

- Polymfcre 6elon l'exemple III b 0,5 g 

- Aclde phosph rique q.s.p. pH 3 

- Eau q.s.p 100 ft 

On applique le melange sur chev ux lav6s et ss r*s avant de 
proc6der h la mise en plls. Les cheveux se dtoClent facllement, le toucher 
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est soyeux. ^^fait la mise en plis et l'on el 

Les cheveux sont brillants, nerveux, filastiques et ant du volume. 
Le toucher est 8 yeux, le d&neiage facile. 

EXEMPLE A 26 

5 On obtient le mtme rgsultat si on remplace le polym&re selon 

l'exemple III b par le polyafere selon l'exemple IV b. 

E XEMPLE A 27 
Lotion structurante eppliqu£e avec ringage 

- Dim6thylol6thylfene thiourfte de formule 
10 yCVL OH 

i > 

CH-- N 

^CH 2 OH l f5 g 

| - Polymfere selon l'exemple Via 1 g 

15 - Acide chlorhydrique q.s.p. pH 3 

- Eau q.s.p # # # \qq g 

On applique le melange sur cheveux lav6s et essords. On laisse 
passer 10 minutes et I 'on rince. Le d&nClage e"t facile, les cheveux ont un 
toucher doux et soyeux. On fait la mise en plis et l'on sfeche sous casque. 
20 Les cheveux Bees se dtoeient facilement ; ila sont brillants, 

nerveux, *t ont du vohim:j~0\ . o.TT T 

EXEMPLE A 28 

Shampooing anionlque. 

- Lauryl sulfate de mono£thanolavune 10 g 

25 - MonoSthanolamida d'acides gras de coprah 1,5 g 

- Polymfere selon l'exemple Ic 1 g 

0 - Acide lactique, q.s.p. pH 7,2 

- Eau <i«-P 100 g 

EXEMPLE A 29 

30 Shampooing anionlque. 

- Lauryl € the r sulfate de sodium oxyphyl 6n« avec 2,2 moles 

d'oxyde d'6thylfcne 6 g 

- Laurylsulfate de trUthtnolaalne 6 g 

- D14chanolemlde» d'acides gras de coprah 3 8 

35 - Polymfere selon l'exemple 111a 1,5 g 

- Acide lactlque q.s.p. pH 7,6 

- Eau q.s.p 100 g 
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EXEMPLE A 30 

Shampooing anionique. 

M6me composition quelle shampooing de I'exemple A 29, eauf que le 
polymfere selon I'exemple Ilia est remplacfi par le polymfere salon I'exemple 
5 111b. 

EXEMPLE A 31 

Shampooing anionique, 

- Myristyl dther sulfate de sodium, oxySthyldnfi avec 2,5 moles 
d'oxyde d'Sthylfene 6 g 

10 - Lauryl €ther sulfate de monogthanolamlne, oxydthyUn£ avec 

2 moles d'oxyde d'fithylfene 9 g 

- Difithanolamides d'acides gras de coprah 3,5 g 

- Hydrolysat de prolines ddriv^es du collagfene, & 80 % 
de matiferes actives, vendu sous la marquo "Hydropo 220" 

par STEPAN chemicals , 3 g 

15 - Polymfere selon I'exemple IV b #it I g 

- Acide lactique q.s.p. pH 7,5 .. 

• Eau q.s.p 100 g 

EXEMPLE A 32 

Shampooing anionique. 
20 Mfime composition que le shampooing de I'exemple A 31, sauf que 

le polymfere selon I'exemple IVb eat remplac* par le polymfere selon I'exemple 
Via. 

L 'action des shampooings des exemples A 28 h A 30 est similaire 
h celle du shampooing de I'exemple A 1. Les shampooings des exemples A 31 et 
25 A 32 amdliorent en outre I'd tat des cheveux abim£s en donnant plus de resis- 
tance aux fibres et plus de duretl aux cheveux. 

EXEMPLE A 33 

Shampooing non-ionlque. 

• C 12 H 25° ' ^2 H 3° (CH 2 0H) ^n H 6 g 

30 H reprSsente une valeur statlstlque moyenne d 'environ 4 

- Alcool laurique oxylthyUnd avec 12 moles d'oxyde d'SthyUne . 6 g 

- D6rlv6 carboxyiique de 1' imidazole de formule 

OH 

I ^CH.-COONa 

35 C il H 23 C N 

I! IJ^CH--CH--0-CH--COONa 4 g 

- Polymfere selon I'exemple III b 1 g 

- Acid lactique q.s.p. pH 5 

40 - Esu q.s.p 100 g 
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EXEMPLE A 34 

M6me composition que le shampooing de iTExemple A 33, sauf que 
le pclymfere III b est remplacS par le polymfere Ic. 

EXEMPLE A 35 

MGme composition que le shampooing A 33, sauf que le polym^re 
III b est remplacS parle polymfere Ilia, 

EXEMPLE A 36 

Shampooing non-ionique. 

- Alcool laurique oxydthyl€n€ avec 12 moles d'oxyde d'gthyl&ne . 10 g 

- Mono£thanolamidra d'ecides gras de coprah 1,5 g 

- Oxyde de lauryl dim6thy.Lamine 3 g 

- Polymfere selon l'exemple Via 0,5 g 

- Acide lactique q.s.p... pH 3,3 

- Eau q.s.p . , . 100 g 

EXEMFLE A 37 

Mfime composition que le shampooing A 36, sauf que le polymfere 
selon l'exemple Via est remplac€ par le polymfere selon l'exemple IVb. 

EXEMPLE A 38 

C 12 H 25°~ ^2 H 3° (CH 2 0H) ^ n H ••• 5 8 

n repr£sente une valeur statistique moyenne d' environ 4. 

R-CH0H-CH 2 -0- /CH 2 -CH0H-CH 2 -03 ^ H 10 g 

R ■ melange de radicaux alkyls en C^-C^ 

n repr£sente une valeur statistique moyenne d' environ 3,5, 

- Polymfere selon l'exemple III b 1,5 g 

- Acide lactique q.s.p. pH 5 

- Eau q.s.p 100 g 

EXEMPLE A 39 

Meme composition que le shampooing de l'exemple A 38, sauf que le 
polymfcre selon l'exemple Illb est remplac£ par le polym&re selon l'exemple 
IVb. 

Laction des shampooings selon les exemples A 33 - A 39 est 
similaire & celle des champooings selon les exemples A 6 - A 10. 

EXEMPLE A 40 
Lotion structurante sans rin^age 

- Dim€thylol6thylfene thiourle de formule 

XH-OH 

CH - *T 

| N» 0,5 g 

CH - _ 
N CH 2 0H 
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- Pplymere pr6par£jft| n l'exemple VII 0,6 g 

- Aclde ph sphoriqu^^j. s. p pH 3 

- Eau q.s.p 100 cm 3 

On applique cette lotion sur cheveux lav£a et essorgs apr&s 
shampooing et avaat mise en plis. On constate qu'i l'6tat mouillfi, les 
cheveux se dtoelent facllement et qu'ils ont un toucher aoyeux. 

Aprfcs mise en pits et sfichage, les cheveux sont brl Hants et 
nerveux, lis ont du corps et du volume et leur toucher est doux. 

EXEMPLE A 41 

Lotion augi.ientant le volume dee cheveux senslblllsgs a ppllquge aver, rlngaf. 



Acdtate de calcium 2 g 



- Polymfere pr6par6 selon l'exemple IX 2 g 

- Aclde phosphorlque q.s.p pH 8 

3 

- Eau q.s.p 100 cm 

On applique cette lotion sur des cheveux moulllga et propres. 

Les cheveux ont un toucher doux et se d&nGlent facllement. 

Aprfes mise en plis et alchage, le pelgne passe facllement dans 
les cheveux qui sont brillants, nerveux et ont du volume, 

EXEMPLE A 42 
Lotion structurante, appliquge avec ringage 
• Dim£thylol6thylfene thiour£e de formule : 

CH.OH 

CH - N 

1 ^CH 2 OH 

- Polymfere pr^parfi selon l'exemple VII 0,5 g 

- Polymfere pr£par£ selon l'exemple VIII . 0,4 g 

- Aclde phosphorlque q.s.p pH 3 

- Eau q.a.p 100 cm 

On applique cette lotion sur des cheveux mouillda et propres. 
On lalase pauser 10 minutes puis on ince. 

Les cheveux ont un t ucher doux et se d£ti£lent facllement. 
Aprfes mise en plis et agchage, le pelgne passe facllement dans 
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ies cheveux <^^t nt brillant8 f nervoux et ont d lume. 

EXEMPLE A 43 

Shampooing non lonique 

R-CHOH-CH 2 -0-rCH 2 -CHOH-CH 2 -03 L y-5- H . 15 g 

R - alkyl en Cg & C l2 

- Polymfere pr6par£ aelon 1'exemple la ........... 1,5 g 

- NaCl 1 g 

- Acide lactiquc q.s.p pH 3 

- Eau q.s.p . 100 ml 

Appliqu4e sur cheveux aensibiliaSs, ce shampooing dJ aspect lim- 
pide procure une mousse abondantre *et assez douce. 

Elle amgllnre trfes nettement le d€meiage des cheveux humides. 



Aprfes agchage, les cheveux aont nerveux, iggers et brillanta. 
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EXEMP LE N' A UU 
Sham pooing non-ionlque po ur chsv»ux sensibili ses 

R-CHOH-CH 2 C / CH 2 -CHOH CH 2 -0" ; ?y^ » • • 17 8 

R * alVy 1 *n C 9 h C u 

5 P lymfcre pr6par£ selor. l'exemple la 0,8 g 

Po lymer e comportant le mot if ~ 
-iT^Sl -CH 2 - CH 2^'\__/ N *CH 2 -CH 2 - 
prepare par la condensation de la piperazlne et de la 
pipgrazine bis- acrylamide (preparation d£crite dans le 
10 brevet luxembour geois 66371 de la demanderesse). . . 3 g 



# 



^H-<CH 2 -CH 2 -0) x -H 
C H " 1,5 g 



^NjH-CCH 2 -CH 2 -0) y -H 
x + y - 5 

15 NH A C1 • l ' 2 8 

Acide lactiquc q.s.p.... pH 3.5 

Eau q.s.p • "» rol 

d 'aspect ltmptde 

Applique bui cheveui: sensibilises , ce shampooing /procure une mousse 
20 abondante et douce qui s'elimine facilement au rincage. 

Les cheveux se demelent sans difficuite et apres sechage possedent 
du gonflanc et de la nervosite, tout en restant doux et dociles au coiffage. 

EXEMPLE N° A 4 5 
Shampooing non-lonlque pour cheveux sensibilises 

75 C i2 H 25°"r C 2 H 3° ^H 2 OH)_7 4 H 17 8 

Polymere prepare aelon l'exemple IVa 1>8 g 

DUthanolamide laurique 3 8 

NaCl 0,8 8 

Aside lactlque q.s.p. .. pH 5 

30 Eau q.s.p 100 ml 

d 'aspect ltmpide 

Applique su* cheveux sensibilises, ce shampooing /procure une mousse 
abondante et agreabl* et pertcet d'ameiiorer le demSlage des cheveux mouilies. 

Aprfcs sechage . les cheveux sont doux, brtllants et trfes nerveux en 
35 restant disciplines. 

EXEMPLE N° A 46 

Renforcateur de relse en pi is pour cheveux grao 

Copolymer* acetate de vinyle/acide crotonique 90/10 

Poids moUculaire 25.000 2,5 g 

40 c polymfere polyvinylpyrrclidone/acetate de vinyle 60/40 
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(viscosity centipoises , h 57- dans l'dthan<^^ h 25°C).... 0,5 g 

- Polymfcrc pr<5par6 scion l'exe.mple VII 0,3 g 

- S"Carboxym*t.hylcystfiin<» (agent antisdborrhdique) . . , , 0,7 g 

- Tri^thanolamine q.s.p. pH 8,6 

- Alcool Sthylique 10 m i 

- Eau q.«.p 100 ml 

On applique cette lotion sur cheveux mouillds et essoins aprfes 
shampooing et avant enroulage de la mise en pits. 

On constate sur cheveux mouillSs une facility de dSmfilage. 

Aprfcs enroulage de la mise en plls on constate que les cheveux 
sont plus nerveux, plus doux et ldg&rement plus brlllants. La tenue de la 
mise en plis est considgrablement prolongSe, 

EXEMPLE N e A 47 

R enforgateur de mise en plls pour cheveux eras 

- Copolymfere acetate de vinyle/acide crotonique 90/10 

poids molgculaire 70.000 2,5 g 

- Copolymfcre polyvinylpyrrolidone/ac^tate de vinyle 60/40 
(viscosity 4 cps a 5% dans l'Sthanol et k 25°C) .... 0,5 g 

^ Polymfcre pr£par6 selon l'exemple VII 0,3 g 

• TriSthanolamine q.s.p pH7 

- Alcool 6thylique 10 ml 

- Eau q.s.p. 100 ml 

On applique certc lotion sur cheveux moulllls et essor6s aprfes 

shampooing et avant enroulage de la mise en plis. 

On constate sur cheveux mouill^s une facility de d6mfilage. 

Apres enroulage de la mise en plls on constate que les cheveux sont 
plus nerveux, plus doux et Ugfcreraent plus brillants. La tenue de la mise en 
plls est conslderablement prolonged. 

EXEMPLE N° A 48 

Renforgateur de mise »n plls pour cheveux gras 

- Copolymfcre acetate de vlnyle/^clde crotonique 90/10 

poids moleculaire 50.000 2,5 g 

- Copolymcre poiyviny ipyrrolidone /acetate de vinyle 60/40 
'vlscoslt* 3,5 cps (h 5\ dans i*6thanol et J 25 n C).. 0,5 g 
PolyrTK^ie prepare seion I'exempie IX 0,3 g 

- Tr Hi hanola»ni ne c, *.p pH 7 

Alc«'<*l ethvlique 10 ml 

q s n 100 ml 

i»n *rpljqtir i im i c 1 *»t i on nv cheveux moullUs et saores apres 
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shampooing et avan^Proulage de la mise en plis. 

On constate sur cheveux mouillSs one facility de dSraSlage. 
Aprfcs enroulage de la mlse en plis on constate que lea cheveux sont 
plus nerveux, plu9 doux et l^gerement plus brillants. La tenue de la mise en 
plis est considexablement prolonged, 

EXEMPLE N° A 49 
Renforgateur de mise en plis pour cheveux gras colored 

- Copolymere ac6tate de vinyle/acide crotonique 90/10 

poids mol6culaire 50.000 2,5 g 

neutralise* a la tri£thanolamine, ,^ lt ^ 

- Copolymere polyvinylpyrrolidone/acdtate de vlnyle 60/40 

(viscosity 3,7 cps a 5% dans l'€thanol et a 25°C)... 0,5 g 

- Polymere prepare* selon l'exemple la 0,5 g 

- Chlorure de dimethyl hydroxymGthyl ce'tylammonium. . . . 0,1 g 

- NaCl 0,5 g 

- Acide chlorhydr ique q.s p. pH 8 

- Alcool 6thylique 50 ml 

- Eau q.s.p 100 ml 

On applique cette lotion sur cheveux moulll6s et easorSa apres 

shampooing. On met en forme la chevelure a l'aide d'une brosse tout en 
s£chant les cheveux a l'aide d'un sexholr a main. 

On constate un tres bon passage de la brosse et une tenue prolonged 
de la coiffure. On constate ggalement que les cheveux sont plus brillants 
et plus doux. 

EXEMPLE N* A 50 
Lotion structurante wans ring a Re 

- Dime'thylol Ethylene thioure*e de formule 

| ^>CS . 0,5 g 

CH 2 -N 

^HjOH 

- Polymere prepare* selon I'exemple X 0,6 g 

- Acide phosphorique q.s.p. pH 3 

• Eau q.s.p 100 ml 

On aplllque cette lotion sur cheveux lav£s et essords apros shampooin 
et avant mUc en plis. 

On constate qu ' *1 l'tftat rooullU les cheveux ae d6mGlont facilement et 
qu'il* ont un toucher soveux". 

Apr'* nlse or. p!l* ct t^chagc, lea cheveux sont brillants t nerveux, 
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lis ont du coij^^pt du volume et leur toucher ea^ktux. 

EXEMPLE N" A 51 

Rinse (lotion rtncde) pour cheveux fins et mous 

- Huile de vaseline 7 ( 5 g 

- Chlcrure de dimdthyl distdaryl ammonium 1 g 

- R-0-/"C 2 H 3 0 (CH 2 0H)?^H (R = alkyl C lfi a C lg ) 3,75 g 

• C 12 H 25° - ^ C 2 H 3° (CH 2 0H 1 ? 4 H 3,75 g 

- Polymfere prdpard aelon l'exemple IX 2 g 

- Copolymferes quaternaires de la polyvinylpyrrolidone 
ayant un poids moldculaire de l'ordre de 1,000.000, 
commercialisms sous la marque "GAFQUAT 755" par 

General Aniline and Film Corporation 2,5 g 

- Acide citrique q.s.p. pH 3 

- Eau q.s.p 100 g 

|p On applique cette lotion sur cheveux mouilldo et essore's aprfes 

shampooing, on laisse pauser 5 minuteo, puis on rince. 

On constate un trfes bon ddmfilage des cheveux mouillda. 

Aprfes mise en pi is et sdchage, les cheveux sont nerveux, fcciles a 
coiffer et brillants, 

20 EXEMPLE N° A 52 

Shampooing anlonique 

- Laurylsulfate de tr iStnanolamine a 407. de matifere 

active . 30 g 

- Didthanoiamidea d'acldes graa de coprah 1,5 g 

25 - Polymfere pr£par£ selon l'exemple la (1007. de 

matifere active) 1 g 

- Polymfere coraportant le motif /Y-O^-CHOH-CH^? . 0,5 g 
% ou Y ddsigne ^N- ou -jJ- 

30 CH 2 -O.CH 2 OH 

ces deux groupements £tant re>artis statist iquement . 

-Eau distilUe q.s.p 100 g 

P« - 7,5 

On applique environ 10 cm 3 de cette solution limpide sur une chevtlurc 
35 pr*alablement moullUe. On masse Ugferement. On rince h 1 'eau et on effectue 
une deuxifeme application. On roaast Snergiquement pour obtenir une mousse abon- 
dante, on laisse pauser une minute pour assurer la fixation du polymfere sur les 
ch veux puis on rince. 

On constate une grande facility de ddmGlage des cheveux mouilUs (le 
40 p Igne patse facilement dans les chev ux), le cheveu est trfes doux, souple, 
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mn 1 I tfnb 1 c t In ml*o o^^A i n no monl o nv^c un^ o.mnde *n , AprtV, '.<Vhnj»i- rt 

, lors du coiifngo des cheveux sees, on constate 6galemont unc facility de 
d6mClngi\ Lcs cheveux soni netveux o.t disciplines. 

KXKMPIK ir A r j1 

r j S hnmpoo in?, cn t ion 1 quo. 

• Bromurc do ttftraddcylt t ime'lhy I amnion I um 7 r * g 

- Alcool laurique polyoxy^thyl6n6 ovec K molrs d'oxyde 
dfethyl^ne . # - ; 50 g 

- Polymfcre prepare! selon l'exemple la ........ 5 g 

10 - Polymfere coropor tant Je motif t V -CH ~ - CHOI I - CI i * / 0,3 g 

ou Y delsigne -(l N- ou -N- 

au-o-CH 9 -auoK 

ce3 deux groupements etant T«Spartis 9t at ist iquemeht . 

- Acidc lactiquc q.a.p; pll 5 - 5,5 

- Eau diatiiltfe q.s.p 1000 g 

On applique cette solution d'aspect limpide sur des cheveux teints, 

Apres massage, on rince & l'eau, puis on effectue unt deuxieme application. 
On masse Snergiquement pour obtenir une mousse abondante , puis on rince. 
20 On constate une grande facility do d6m£lage des cheveux mouilUs 

(le peigne glisse facilement dans les cheveux), le cheveu est tT&s doux, 
soupic, malleable, la mise en plis se monte avec une grando facility. AprC»s 
selchage et lors du coiffage des cheveux 9ecs on co.istate e.galement une facility 
de d^meiage. Les cheveux sotit nerveux et disciplines. 
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RE VINDICATIONS A 

\ m Composition cosmStique pour cheveux c^Renant au moine un polymfcie 

reticule soluble dans l'eau, choisi parmi (I) lcs polymferes reticules obtenus 
par la reticulation d'un polyamino-polyamide prepare par polycondensat ion d'un 
compost acidc ch isi parmi (i) lcs acides organiques dicarboxyliquea , (ii) ies 
acides aliphatiques mono- et dicarboxyliques a double liaison ethyienique, 
(iii) les esters des acides precites, (iv) les melanges de ces composed ; sur 
une polyamine choiaie parmi les polyalcoylfene-polyamines bis priraaires et mono- 
ou disocondaires, 0 a 20 moles 7. de cette polyamine pouvant etre remplacee par 
1 •hexamethylfenediamine ou 0 a 407. dc cette polyamine pouvant fttre reraplacee par 
une amine bie-primaire , dc preference 1 'ethylenediaraine ou par une amine bis- 
eecondaire, de preference la piperazine ; la reticulation etant realisee au 
moyen d'un agent reticulant choisi parmi les epihaiohydrines , les diepoxydes, 
les dianhydrides, et les derives bis insaturea ; soit parmi (II) les polymeres 
reticules (I) alcoyies par un agent alcoylant choisi parmi (a) lea epoxydes, 
(b) les composes ethyieniquement non saturea, (c) l'acide chioracetique , 
(d) la propane sultone ou la butane sultone ; composition caracterisee par le 
fait que la reticulation est realisee au moyen de 0,025 & 0,35 mole d'agent 
reticulant par groupement amine du polyamino-amide ; dans la composition 
20 obtenue le polymfere reticule presentant l'ensemble des caracteristiques sui- 
vantes : 

(1) il est parfaitement soluble dans l'eau a 107. sans formation de gel ; 

(2) la viscosite d'une solution de polyrafere a 107. dans l'eau a 25°C, est su- 
perieure a 3 centipoiees ; 

25 (3) il ne comporte pas de groupement reactif et en particulier il n'a pas de 
propriete alcoylante et il est chimiquement stable. 

2. Composition «elon la revendication 1, caracterisee par le fait que 
le compose acide utilise pour la preparation du polyamino-polyamide est choisi 
parmi l'acide adipique, l'acide terephtalique , les esters de ces acides, le 

30 produit d'addition de 1 'ethy lfenediamine sur les acides acryliques, m€thacryli- 
que, itaconique ou leurs esters. 

3. Composition selon la revendication I, caracterisee par le fait que 
la polyalcoylfene-polyamine utilisee pour la preparation du polyamino-polyamide 
est choisie parmi la diethylfcne triamine, la dipropylfene triamine, la triethyl - 

35 ene tetramine et leurs melanges avec 1' ethylene diamine, I 'hexamethylfcnediamine 
et la piperazine. 

4. Composition selon la revendication 1, caracterisee par le fait que 

Tagent reticulant est choisi parmi la divinylsulf one , la methylene- bis-acryl- 

amide, le diglycidyiether et la N,N' -bis-epoxy piperazine. 

40 5, Composition selon la revendication 1, caracterisee par le fait qu'on 

utilise comme agent reticulant 1 'epichlorhydrine. 
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h. Composition scion In tevondicarion 1, cnractdr 1 par lc fair qu p i* 

polymfcre nUicuU ^obtnu: .*i I'aide dc 0,025 h 0,3^^ie d agent T*t i r.;.l mi 

par groupe.ment aml^Pu polyamino- polyamidc , ^ 

7. Composition selon la i evendicat ion 6, caracttfr ls£e par le fait quo lc 
polyn^re r6ticui* Bt btenu h I'aide de 0,025 a molns de 0,2 moi* dagent 

5 rdttculant par groupement amine du polyomino-polyamide. 

8. Composition scion la revendicat ion 6, caract6rise> par le fait que ie 
polymfere r^tlcuU est obtenu a i'aide de 0,025 a molns de 0,1 mole d'agent 
rlticulant par groupement amine du polyamino-poiyamide, 

9. Composition seion la revindication 1, caract£ris6e par le fait que 
10 la solution a 10% dans I'eau et a 25 C C du polymfere r6ticul6 pr£sente une 

viscosity comprise entre 3 et 200 centipoisss. 

10. Composition selon la revendication 9, caract6ris6e par le fait que la 
solution a 10% dans I'eau et a 25°C du polyraere reticule* prSsente une via- 
cosite\6gale ou supSrieure a 20 centipoises et inf^rieure a 50 centipoises. 

■^5 11. Composition selon l'une quelconque des revendications pre>.6dentes , 

w caract*rise> par le fait que le polyamino- amide est constitue" de motifs de 
formule 

- OC - R • CO - Z 

oft R repr£sente : 

- CH 2 - CH 2 - NH •• CH 2 - CH 2 - NH - CH 2 - CH 2 - 



- CH - CH 2 - NH - CH 2 - CH 2 - NH - CH 2 • CH - 
CH 3 ' iH 3 

- CH - CH^ ^/ CH 2 ' CH ~ 
I N-CH 2 -CH 2 -N 

Z represent* : 

dans les proportions de 60 a 100 moles %, le radical 

- [<CH 2 ) x - NH^- n (II) 



NH 



35 oO x ■ 2 et n ■ 2 ov 3, ou bien 
x • 3 et n ■ 2 



AO 



dans les proportions de 0 a 20 moles %, le radical 

- NH - <CH 2 ) 6 - NH - ; 
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dans lea p 



tious de 0 h AO mo 




l es 7., le rAl (II) c i 




-dessus dens lfcquel 



x ■ 2 et n ■ 1, ou le radical 




12. Composition selon la revendication 1, caracterise par le fait que le 
polymfere r*ticuie est prepare par polycondensation de l'acide adipique et de 
la diethylfene triamine puis reticulation & l'aide d'un reticuiant choisi dans 
le groupe form* par 1 'epichlorhydrine f le methylene bis acrylamide, la 
N^'-bis epoxy propyl piperazine et la divinylsulfone. 

13. Composition selon la revendication 1, caracterisee par le fait que 
le polymfere reticule est prepare par polycondensation de I'acide adipique 
et d'un melange de diethylfene triamine et de piperazine puis rlticulation & 
l ! aide d'un reticulata choisi dans le groupe form* par l 1 epichlorhydrine, 1* 
methylene bis acrylamide, la N,N '-bis -epoxy propyl piperazine et la divinyl- 
sulfone. 

14. Composition selon la revendication 1, caracterise par le fait que le 
polym&re reticule est prepare par polycondensation de I'acide adipique et de 
la triethylfcne tetramine puis reticulation h l'aide d'un reticuiant choisi 
dans le groupe form* par 1 1 epichlorhydrine , le methylene- Vis-acrylamide , la 
J^N'-bis-epoxy propyl piperazine et la divinylsulfone. 

15. Composition selon la revendication 1, caracterisee par le fait, que 

le polymfere r6ticuie est proper* par polycondensation de l'itaconate de methyle 
avec 1 'ethylene diamine et la diethylfene triamine puis par reticulation & 
l'aide d'un reticuiant choisi dans le groupe form* par 1 'epichlorhydrine, le 
m£thyUne-bis-acrylamide, la N ,N ' -bis-epoxy propyl piperazine, et la divinyl- 
sulfone. 

16. Composition selon la revendication 1, caracterisee par le fait que le 
polynfcre reticule est prepare par polycondensation de 1' aery late de methyle 
avec l'ethylfene diamine et la dUthylfene triamine puis reticulation k l'aide 
d'un teticulant choisi dans le groupe form* par 1 'epichlorhydrine , le methyl- 
fcne-bis-scrylamide, la N,N '-bis-epoxy propyl piperazine et la divinylsulfone. 

17. Composition selon la revendication 1, caracterisee par le fait que le 
polymfcre reticule est prepare par polycondensation du methacrylate de methyle 
avec rethyl*ne diamine ct la diethylfene triamine puis par reticulation & 
l'aide d'un reticuiant choisi dans le groupe forme par 1 ' epichlorhydrine , le 
m^thyUne-bia-acrylamide, la N ,N 1 -bis-epoxy propyl piperazine et la divinyl- 



r*pi*xvde est choisi parmi le glycidol, I'oxyde d'tthylfcne et l'oxydt de 



tul fone. 

18. Composition seion la revendication I, caracter iaee par le fait que 
le polymtre reticule a ete alcoyie psr urn epoxyde. 

19. Composition selon la revendication 18, caracterisee par le fait que 
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n^relon la revendication 1, caracterisee 



20. Compos it ion Til on la revendication 1, caracterTsee par le fait que le 
polymfcre reticule a ete alcoyie par un compost ethyieniquement n n sature. 

21. Composition selon la revendication 20, caracterisee par le fait que le 
5 compost h double liaison ethyienique est choisi parmi l'acide acrylique et 

1 'acrylamide. 

22. Procede d 'aicoylation de polymeres polyamino-amides reticules , dScrits dms 
la revendication 1, caracterise par le fait qu'on traite le polymere en solu- 
tion aqueuae, 6 la temperature comprise entre 10 et 95 n C avec un agent alcoy- 

10 lant choisi parmi (a) ies epoxydes, (b) un compos* ethyieniquement non sature, 
(c) l'acide chloracet ique et (d) la propane sultone ou la butane sultone. 

23. Procede selon la revendication 22, caracterise par le fait que I'ep - 
xyde utilise est le glycidol, 1'oxyde d'ethylene ou 1'oxyde de propylene. 

24. Procede selon la revendicetion 22, caracterise par le fait que le 
pp. compos* ethyieniquement non sature est 1 'acrylamide. 

25. Composition selon la revendication 1, caracterisee par le fait qu'elle 
contient le polymere reticule ou le polymere reticule alcoyie associe dans 

un shampooing avec un agent de surface non-ionique, anionique , cationique, ao- 
^photere ou^ *°££$n ' I* revendication 1, caracterisee par le fait qu'elle 
20 contient le polymere reticule ou le polymere reticule et alcoyie, associe 
& un agent restructurant . 

27. Composition selon la revendication 1, caracteriree par le fait qu f elle 
a un pH compris entre 2 et.il. 

28. Composition selon la revendication 27, caracterisee par le fait qu'elle 
25 a un pH compris entre 3 et 8. 

29. Composition selon la revendication 1, caracterisee par le fait qu'elle 
contient le polymere rettcHe ou le polymere reticule et alcoyie en une pro- 

1^ portion de 0,1 a 5% en polds du polds total de la composition. 

3C. Composition selon la revendication 1, caracterisee par le fait 

30 qu'elle rerferme le polyioere reticule ou le polymere reticule et alcoyie 
associe & un electrolyte soluble dans l'eau. 

31. Composition aelon la revendication 30, caracterisee par le fait que 
1 'electrolyte est un chiorure ou acetate de sodium, de potassium, d'ammonlum 
ou de calcium. 

35 32. Composition selon la revendication 30, caracterisee par le fait qu 

1 •electrolyte est present en une queutitc cooprise entre OfU et 5?. du poids 
total de la composition. 

33. Comp sition selon la revendication 1, caracterlc'c par le fait qu 

le polyamlno-p lyamld st prepare par polycondensat ion d'une polyalcoy lene- 
UO polyamine cholfle parmi la dUthylen triamlne, la triethylene tetramin*. la 
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dipropylfene triamine et leurs melanges sur unWide choisi parmi l'acide adi- 
pique, son ester dimethylique et le produit intermediate d'addition d'une 
molecule d'ethylenediamine sur deux molecules d'acrylate, methacrylate ou 
itaconate de m6thyle. 

34, Pclymere polyamino-polyaraide prepare par la reticulation d'un 

polyamino- polyamide prepare par polycondensation d'un compost acide choisi 
parmi (i) les acides organiques dicarboxyliques , (ii) les acides aliphatiques 
mono- et dicarboxyliquea & double liaison ethyienique, (iii) les esters des 
acides pr^citSs, (iv) les melanges de ces composes : sur une polyamine choisie 
parmi les polyalcoylene-polyamines bis-primaires et mono- ou di seconds ires, 
0 h 20 moles 7. de cette polyamine pouvar.t 6tre remplac^e pav 1 'hexamethylene- 
diamine ou 0 ^ 407. de cette polyamine pouvant fitre remplacee par une amine 
bis-primaire, de preference 1 'ethylenediamine , ou par une amine bis-secondaire , 
de preference la piperazine ; la reticulation etant realise* au moyen d'un 
agent reticulant choisi parmi les epihalohydrines , les diepoxydes, les di- 
anhydrides et les derives bis insatures ; caracterise par le fait qu'il est 
alcoyie par un agent alcoylant choisi parmi (a) les epoxydes, (b) les comp ses 
ethyieniquement non satures, (c) l'acide chloracetique , (d) la propane sultone 
ou la butane sultone, 

35. polymere selon la revendication 34, caracterise par le fait qu'il 
est alcoyie par le giycidol ou 1 'acrylamide. 

36. Composition selon la revendication 30, caracterisee par le fait que 
le rapport electrolyte tpolymere est compris entre 0:1 et 1,5:1. 



